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ROUSSEL-UCLiLF, Paris, Frankreich 



Verfahren zur Herat ellung, von modisinisclitn Verbandeatoff an 



Die Erfindung betrifft ein neuea Verfahren zur Heratallunc 
von mediziniachen Yerbandsatoffen, inabe8ondere von 
zinisohen Verbandastoffen, deren Uaachen aua dan flftsn 
aynthetiachen Faaera, wie z. B. von Polyvinylchloridftui 

beatehen. 

Die Taxtilien aua Haturfaaern, via s» B. folia, Sel&e, 
Baumwolle, Sarnie, ktJnnen bekanntlich Yaaaar odar 
Lfiaungen durch Faaerquellung Oder Kapli^aritUt 
Alia natilrllchan Taxtilien quallan daher in Yasser uni 
halter: alne mehr odar waniger grofle Wasaermenge zurttokt 
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Textilian synthetisch n Ursprungs und insbesondere Textilien 
auf Basis yon Polyvinylchlorid absorbieren nur s hr wenig 
Waaaar. Jtwas Wasser wird an der Pas erob erf 1 ache durch Adsorp- 
tion Oder Einlagerung in die Gewebemaschen zuriickgehalten. 
Diaae Baaonderheit synthetischer Textilien ist auf ihr 
hydrophobes Verhalten, d. h. ihre negative Kapillaritat , 
z urtt ekauf tihr en . 

Wenn man Polyvinylchlorid-Gewebe in einer Atmoephare von 
konatantea Feuchtigkeitsgehalt aufhangt, so erhalten sie 
also naoh wenigen Sdinuten Trocknung wieder ihr ursprttngliches 
Gswicht* 

Daa hydrophobe Verhalten von Polyvinyl chloridf as ern wurde 
ubrlgana kttrzlich bei der Herstellung von Verbandsstof fen, 
Bindan und Lochtuchern angewendet * . Diese Verbandsstof f e 
haben im Vergleich zu iiblichen Verbandsstoff en aus Baum- 
wollfaaam groBe Vorteile. Insbesondere haften sie nicht 
an dan Wunden, so daB groBe Wunden und Verbrennungen leicht 
behandalt werden konnen*.Me nachgewachsenen Zellen werden 
deahalb nicht bei jedem Verbandswechsel zerstSrt oder weg- 
gerlaaen. 

Trotadaa bereitet es besondere Schwierigkeiten, liedikamente 

auf aolche Verbandsstoff e auf zubringen, und bisher kannt.e man 
^ain 

nur* bai den Windeln der Neugeborenen anwendbares empirisches 
Verfahran, das in technischem MaBstab undurchfUhrbar war. 
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Die vorli gende Erfindung betrifft ein einf aches, in techiil- 
schem HaBstab durchfuhrbares Verfahren zur Herstellung solcher 
medizinischer Verbandsstoff e. Es besteht darin, Binden, 



andere Verbandsstoff e aus hydrophober Faser mit einer Losung 
oder Suspension sines Arzneimittele zu tiberziehen, das ein 
elastisches, auf der Oberflache des Gegenstandes haftendes 
Hautchen bilden kann. Me so hergestellten Verbandsstoff e sind 
mit einer konstahten und regelipaBigen Arzneimittelmenge iiber- 
zogen. 

VorzugsweiBe wird das Arzneimittel in ein em mit einer Losung 
sines Verdickungsmittels und eines Weichmachers versetzten 
inerten LBsungsmittel in Lbsung oder Suspension gebracht. 
Kan kann den Verbandsstoff ganz. einfach in die LBsung oder 
Suspension tauchen und dann abtropfen und trocknen lassen. 

Da Polyvinylchloridfaserr: nicht durch Erhitzen sterilisiert 
werden kBnnen, sterilisiert man sie zunttchst auf andere \/eise, 
gibt dann das Arzneimittel steril hinzu und trocknet unter 
AusschluB aller Verunreinigungen. Man kann auch den nicht 
sterilen Verbandsstoff mit der nicht sterilen Arzneimittel- 
lttsung oder - suspension Uberziehen, abtropfen lassen, 
trocknen und anschlieflend auf physikalische oder chemische 
V/eise - nicht durch Erhitzen ^ aterilisieren. 



medizinische Verbandsstoff e, chirurgische lochtiicher und 
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.Bei einer Ausfulxrungsform des erfindungag m&clezi V rfakrena 

loat oder suapendiert man das Arzneimittel in Waaa r. Dieae 

Lpaung oder Suapenaion wird mit der liJaung einea Verdi ckunga- 

mittela und einea Weichmachera veraetzt. Da8 Yerdiokunga- 

laittel bewirkt, dafl die Gazemaschen leichter iiberzogen warden 

kdnnen. Der Vfeiciimacher laset die loeung beeeer ankaftenf 

nach dem Trocknen iat der ttberzug weniger aprSde und dar 

mediziniache VerbandBstoff hMlt alch bei dar Aufbewahrung 

beaaer, Man kann Glykole, Polyole, ithylenoxyd^ oder Propylen- 

oxydpolymerisate mit freien, rereeterten odar veratherten 

oder mit Sorbitan fc aa bia i e gt ate A lk e h a lgwpp e a , Pattaauren, 

Vinylalkoholpolymeriaatai Polyrinylpyrrolidon und Polyrinyl- 

ikom-binierten Alkoholgruppen^ 
alkohol (Handelename RkodoYiol) *&la Weiohmaoher rerwenden. 

Ale Verdi ckungamitt el wfihlt man HJcylcelluioeen, wie Methyl- 
cellulose, Hydroxyataylcelluloae, CarboxyKthyloelluloae , • 
Eater von Celluloaederivaten und ahnliche Produkte. 

Zu dieaer Ldaung kSnnen ▼erachiedene Arznaiaittal zugegeben 
warden, indam man aia in aowial Waaeer aufl5at, wia ntJtig iat", 
urn daa gewtlnachte Volumen zu erhalten odar indam man aia in 
dar LHeung anpendiert, wobai aie zuvor aahr fain rerteilt 
und ateriliaiert odar direkt in dar ItSaung fain Tartailt 
warden* Daa letztgenannta Verfahren wird beaondera bai 
poiymorphen Subetanzen angewendet, daran krietalline form 
in dar waesrigen Phaee uagewandelt warden kann. 
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Polgend^ Artrneinitt/el ioi^en z... Ii. yg'r.venciet \erden (di ee \ 
AufZi-ia^i.;; aoii die iurilridtmr nicht beeoiirtiriiceu) : 
AiitibiOtika, .tfie i'rlmyQetiri, i'eaidillir:, avc^i *i<l:..:- , Poly- 
myxin, 3tiiir-.iupher4obl, fUr aich oder w'sam-.-en rait oct- 
zfiMuiij3:ieafia«ndett Ari:neimitteln, Cpr^ispxisUrciaen Uliiro- 
cortiaon, Prednisolone Dexamethaaon -If o uerizot-t -jbJie 
deren in'a'aneer lBsliotfe oder unlbsliche Jterivate; , urici- 
septlache tiittel, wie zv B. Sulf amide, Farbs-toffe {..etuylen- 
blau, Gentianayiole.lrfc, Acridinaer irate) , c.ueoksiaberar£anieone 
Derivate (^ueoksilberQhram amd ahjaliche Verbinduneen) sowie 
lokalanasthetisch^ S^bstansen (Stovain. Novocain, Butocain, 
iidocaizi)'4 

/ ■ • ••' .•' .- ' •■' >\ ' ■ " 

Die so he^geBt ellt e . vras srige ArzneimittellBaung oder -suapensionj 
wird durcfc.Erhitzen sterilisiert oder aaeptiaen gemacht und 
dient dann zum tfperzienen von Polyvinyichloridgaze. Diese 
wird zunaohat mit Wasaer gewascneri, in StUoke der gewunacfcten 
GrSfle geacnnltten und dann steriliaiert. Man- tragt den tiber- 
zug durob. elnfacnea Eintauchen in die I&a'ung Oder Suspension 
odar auoh duroh Beapzruhen oder BestSaben. auf. 

. Anacalieflend lasst. man die SMoke Verbandaatoff abtropfen» 
saugt ab,.trockriet in steriler Atmoaphare und yerpackt aie 
in zuvor a^eriliaiertei waaaerdionte 'Htillen. 

Die ao tiberzogenen 'tertandaatoff e Bind quad ratiaoa oder 
rechteckig und naben' veraohiedene Abaeaaunganj aie sind 
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f arbloa oder gef arbt una seigen alle, an der Trans parenz die 
'Anweseuiefc eines seiir feinen meiir oder veuiger durokscheinen-.. 
den, elustischen und anliaftenden Ilautcijerui, das aus der nicfct 
wasarigen Eraktion der Arzneimittellosung oder -suspenaion 
beateht* 

Sie sind vorzugsweise auf eine Groiae von 10 x 10 cm geschnitten. 
Auoii andere Abmessunren konnen je naoh dem Terwendungszweok 
gttnstig sein. ! 

Man kann die nioht sterilen Verbandstoffstiicke auch. .nicht 
steril iiberziehen, abtropfen laseen, absaugen und trocknen, 
btindeln und schliefllicli pliysikalisch sUerilisieren, wie s. B. 
mitt els durclidringender Strahlung. 

Die Polyvinylchlorid-Verbandsatoffe konnen durch, alle chemi- 
schen oder physikaliscken Behandlringen mit Ausnaluae dea 
Erhltzens sterilisiert werden. Man kann aie z. B. durcli Be- 
spritzen mit einem fltissigen oder gasf&rmigen or ganie chert 
oder anorganischen antisentiachen Itittel sterilisieren. Aucli 
physikalische Mitt el, wie UV-Strahlung, Eontgenstrahlung, 
weiche oder hart e Betas tralilen oder auch . fcammas trahl en, 
kommen in Betracht • . 

Die Ertindung betrifft auoh die nadh dem oben bezeicluieten 

ohirurgiselie 

Terfaliren erhalteneri Verbandsetoff e, Bind en, ©j^a*afG»&- 

loohttiolier Tf ^ ^ -■ ^ 

mat sialic und andere luedizisisciie Verbandsstoxxe mit 

hydrophobem Character. 
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Solclxe medi^nis often Yerbandsiatoff e finden in der Human- 
medisin und ^a^der"Tiei:beilkunde ,Ah\/endung. Sie gestatten. 
die Behazidlung'Von Wundan, brandwx^den und iliterungen, unte!r 
beaten AntisspSia^ ^ Diese Verbands- 

stoffe werden, auf Vunden odqr lirafadwunden aufgelegt. Sle 
kSnnen mil? einer Bauiwoll-- Oder Gafceeqliiclrtv die die Bxeud&te 
absorbier^n aa;li, befileakt wtotien * x 

Die folgenden Bei6pi'fei6>rl^teTn dla ftrfindimg, . ohne sle , 
au beee^afiken* Man kann zV £<"an<iere Vaf dipkungsmittel oder 
;<eiehffiacliaf, and ere Aranaimitt&L Oder aucli Textiljfaserw; 
Verbands8t<Jff e von anderer ale- der,.eben ^rw&hxiten Art ver- " 
wend en und die Terfalirenabedingungen variieren otoe aue dem . 
Bereicti der Er find ung zu ^ elancen.; 

Beispiel 1 : y . 

ttberzielier von Arispeinittei^aze mit einer FTaiayoetinlogunk 

25e wird eine Losung^von 1*8 g ; Metiiylcelluiose in 6G coia 
dastilLierten v/aaser .hergesiell.t* loan hoinogenisiert sorg- 
faltig. Diaae Lbsung v/ird uit 10 g .PdlyathyXenglykol 300 
versetat. l*ach vollstandierer. Autfidaung filtriert und sterili- 
siert inan die kl are LcJsunp durch e£natundigea Srhitisen in 
einem Auliclaren bei 120° C. . 

Me sterile 'Fraa^cetinloHung ^ imi m men * 

1 g zuvor sterilisiertee Frojaycetiiisulfat in 25 pent sterilea 
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' destillierten ;/asser auflSst, i<acl± volletandiger AuflSeung 
wird aie losung mit zuvor hergestellter konsentrierter 
iiethyleelluloeelosun? versetzt* Man spult die Wandungen 
des ibehalters, die die Iramycetinldsung enthielten, mit 
einigen com sterilea destillierteia V/asser. Das Sptilwasser 
•vrird der vorbeaeiclineten Losung zugegeben. liacti sorgfaltiger 
Homogenisierung fullt man das lindyolumen der Losung genau 
auf 100 com auf. 

Alle Verfahrensmaflnaiimen werden in einem geschlossenen Baum 
in steriler Atmosphere unter UT-Bestrablung mit germloid Kirkender 
Lam:; en ausgef iihrt . % 

# 

Die zuvor auf eine trr'dtte von 10 x 10 cm geschnitt enen Poly- 
vinyl chlorid-Yerband setoff e werden melarmals mit destilliertem 
*/asser gewascJien, abtropfen gelassen und mit UY-Stralilung 
• sterilisiert* 

nan giefit dann die Framycetinlosung Ixl eine zuvor Bterili- 
eierte bchale aus Kunetstoff oder niciit oxydierbarem Stalil, 
i an -Pfxolit die aufgerollten Polyvinylciiloridstucke n&clieinknder 
mehrere Sekunden lang ein, Anschlietiend nimmt man das Gaze- 
etiick aus der Schale, entfaltet .ee, lasst es abtropf en und 
dann in einer Schale trocknen. Die so uberzogenen Gazeetuoke 
werden anscixlie£end in I'olyathylenhullen (in ederdruckpolytnea von 
b/100^ oder in Hullen aue -andtren EunBtstoff ale Polyth^n, 
die gegebenenfalls mit einer eehr dunner ^luminiumfolie ver- 
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starkt sind und suvait duxoh JSrwarmen 6der mit nthylanoxyd- 
dampfen aterilisisrt wurden, verfcackt* Die HUllen werden 
anschlie^end' in d'^r Wairme uriter Druqk verschloaaen* 

Man erhalt so Yiereoke, aus mediziriiscker Gaze aus Polyvinyl- 

chlorid, die .alii komogenea und durchsciieinendee iu^zneimittel- 

kautehen- aufweiaen. Die Kenge. der. L&sung, die den Verbands- 

2 

stoff tlberzielit, betragt 4 g LSsung pro 100 qui . Die tframy.cetin 
menge auf d em Yerbands staff betragt 30 mg. Das tfberzielien 
kann auch auf deir Binde durchgeftihrt v/erden; -letsterekann 
nach deia Irocknen- in I e il3 tUeke *e;r s ahni ti en werdeiu 

Beiapiel 2i 

ffberziehea von medizinisciier (raze mit waseriger Hydrooortispn- 
suspension 

Man stellt wie im Beispie.l 1 eine konzeutrierte Methyl cellulose- 
losung in Wasser her. 

Auiierdem atellt man eine waasrige aterilisierte Suspension 
von sehr fein verteiltem llydrocortison her, die man zur 
KetbyloelluloselSsung hinzugibt* Man fiilit das liaidvo lumen 
durciL Zugabe von Spttlwaaser auf 100 com auf und. erhalt so . 
eine Suspension- von Hydrocortieon mit 25Q ag ^pro 100 com. 

Daa ilintaucfren der Polyvi^ daa ^ibtropfen- . 

lasaen, l'rocknen und Verpacken wird .aaf die im iJeispiel t 
bes-chriebene itrt durch^ef Bfcrt • 
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Man erhalt so Polyvi^ylchloridverbandastoff , der 10 mg 

2 

Hydro cortison auf 100 cm enthalt, 
jjeiapiel 5: 

* 

ffberziehen von medizinischer Gaze nit einer wassrigen LBsung 
" von ])examethason-m-sulfobenzoat (Katriumaalz) 

« 

uan stellt auf die im beispiel 1 besehriebene /eiae-eine 
konzentrierte ^etlxylcelluloselSsung Her. Aurterdeu stellt 
man eine Lbs un* von Dexametliaaon-m-sulfobenzoat (llatrium- 
saiz) her, indsm man. 2'j nig zuvor sterilisiertes Sexaaethason-- 
m-aulfobenzoat in 25 oca sterilen destillierten V/asser auf^ 
18st. Diese Losung und das iSpulwassar warden zur Methyl- 
celluloselbsung zup-egeben* *Daa i.dachun .rsvolumen v/ird nit 
aterileia daatxlliert^ Wasser genuu auf 100 ecu* aufgefiillt. 

Das oi/intciucjLen der Pol^vinylcliloridbinden, das ^btroi^enlasssen 
und das Troclcnen aer so iiberso «enen Binder, sov^ie das Veryacken 
v;ird ebenso wie in beisi»iel 1 aus^eflihrt . 

2 

iiax; erhalt so tolirvinyloiiloridver bands st of £ > der pro 100 cm 
1 mg JJexaiaethuson-m-rSulfobensoat (.ifatriuraskilz) entixalt. 

•. .eitere iieispiele fiir Losun^en, die sum Jber^ielicn verwenaet 
# era en 

^natelle der ^etiiylcelluloaelusun-?, dere:. Herd-'jellunf; in 
reispiei 1 bescliriebei. vmrde, kawi am ^e.^efcexi^i filler eine 
rier fol-enden L-Ssun;.en uj£ aimlia.e .< ei a e verbena en: 
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a) II thylcelluloee 
Hhodoviol 
Glycerin 



0,90 g 
2,225 g 
10 ecm 



• " destmiertflB Waeser, auigefttilt 

• 


1 oft 


ccin 


b) aatboaarme-tliyloftiiuloee 


1,600 


6 








Glycerin 




deat, Vasser, »□£ gefjillt a * £ 


100 


ooia 


c) Hydroxyatliyltieliuio s e 


1 ,800 


S 


Pdlyfctaylengl^koi 300 


10 


ecu 


detrfe. fasser, aufgBfuilt auf 


1 WW 




df HathyloellaloBB 


2,04 


g 


Ostonaoro^ol 1 000 


2 . 


g 


. jqlyiitlayleiijjiykQl 


50 


con 


dest. Vasser, ciUffccjfUllii ^ 


100 


ccm 


t ) Oaxboxywe-tiiy ioe^Llulo a e 


1 


g 


Hydro^etbyloeliuloi-e 


1 


G 


di»t. Wiiscsr, uafoefttllt iaf 


100 


ecu 


Polyathyieiv eiylcol 40Q 


10 


ecu 


UetliyloBlluloBe 


0,90 


g 



dest; Jsscer, aniXfaltillt auf 

g) ketiiyloelluIoBe 

Oet'o^Apsro -t-3 1 0Q0 . 



45 
100 



oca 

CCEl 



2,94 8 
2 g 
100 $ om 
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h) Liethyl cellulose 
rropyleaglykol 

dest, Nasser, aufgefiillt auf 

i) Polyathylenglykol 500 
Polyathylenclykoi 1 540 



2,1 € . 
30 com 
100 com 

20 - 40 ccm 
60 - 80 ccm 



Mjodoviol ist der llandelsnane fur deri durclx AUtoholyse 
von Polyvinylacetat erlialt enen Polyvitfylal&ohol. 



Cetomacro£-ol 1 000 ist der ilandelsname ftir den Manocetyl- 
ather von i'olyathylenglykol 1 000. 
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^TT) *Verfalrren zitr Herat ellitog von uediainisc'uen Yerbanda- 
stoffen,. Binden und dergleicben aufc liydropkoben Pasern, wic* 
Br Polyvin^lcMorid, daduycli gekennzeiclmet , daa nan .die 
teasclien mit einer Lcieung; dder . Suspension eines nur Mldung 
einea anhaftenderi und; geseiimeidigen Ilaut.cJier4a geeigneten 
Arsneimi^tels ttberziejrfc imd danu trockne-fc. 

2. Verfabren naoh Anapruok 1 dadurch pekennzeiobnei;, 
datf man dais Apzneijdttel in einer Waasrifc 
einea Verdi ckungsmittals .und einea Veichmachers varaetzten 
Lcsung dispergiert. 

3 # Verfabtfen naeh Anspruch 2, dadurch gekeimzeiclinet , 
dafJ man ala Yerdiolcungsmittel sine Alkylcellulose, Carboxy- 
metbyloellulose oder deren ISater ters/endet.' 

4. Verfabren nach Anapruok 2, dadurolL gekennzeichnet, 
daB man 'alp Veiobiaacht?r ein &lykol^ ein itolyinerisat eines 
Crlykols oder deassn lister yeirwendet. 

Verf aliren nach Anspruoli 2, dadurch gekernzeichnet, 
da., man als './eiCiim-jLcher Polyvinylpyrrolidon und Polyvinyl- 
alkohcl verwendet. : 
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6. Verfahren nach einem der vorhergehend n Ansprttche, 
dadurch gekennzeichneti dafi man den zuvor Ub rzogenen und 
getroekneten Verbandsstoff mit dur.chdringender Strahlung 
sterilisiert . . 

chirurgische Lochtticher 

: 7. ttedizinische Verbandeetoff e, Mnden, 

und dergleichen aus hydrophoben Fasern, wie z. B. Polyvinyl- 
• chlorid, gekennzeichnet durch e in sen* dtinnes, elaBtischee 
: und anhaftendes Arsneimittelhautchen. 



► 
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